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Impragniermittel 

Die Erf indung betrifft ein Impragniermittel nach dem 
Oberbegrif f des. Anspruchs 1. 

Impragniermittel enthalten die Impragnierwirkstof f e" 
ublicherweise in geloster oder in Wasser emulgier- 
ter/dispergierter (Ol-in-Wasser-Emulsion) Form, Als 
Losungsmittel dienen vornehmlich organische Fliissig- 
keiten wie Heptan-Isomere, Benzine bzw. Isopropanol. 

Derartige Losungsmittel enthaltende Impragniermit:tel 
konnen jedoch aufgrund ihrer gesundheitsgef ahrdenden 
Wirkungen bedenklich seiri, insbesondere wenn sie auf 
eine zu behandelnde Oberflache aufgesprilht werden 
(inhalationstoxikologisches Risiko durch Spruhnebel) . 
Sie sollten daher nicht in geschlossenen Raumen auf- 
gebracht werden. — \ 

Wenn derartige Impragniermittel mechanisch, zum Bei- 
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spiel mittels einen Schwamms, auf glatte Lederober- 
flachen aufgetragen werden, kann das Losungsmittel 
Finishschadigungen bewirken, welche zu einem flecki- 
gen - und damit unansehnlichen Aussehen fiihren. 

5 

Aus der EP 0 527 4 96 Al ist ein fliissiges Impragnier- 
und Pflegemittel ftir Leder, Lederersatzstof f e und 
Textilien mit einem Impragnierwirkstof f auf Fluorcar- 
bonharzen, Fluorsiliconen und/oder organischen Me- 

10 tallverbindungen bekannt, das als Losungs- Oder Dis- 

pergiermittel ein fliichtiges Silicon enthalt. Bei 
diesem soil eine Finistischadigung nicht eintreten. 
Nachteilig ist hier jedoch, daft die Verdunstung des 
Silicons langere Zeit in Anspruch nehmen kann und daft 

15 die Herstellung des Mittels relativ kostenauf wendig . 

ist. 

Der Nachteil einer wasserbasierenden Emulsion (Ol-in- 
Wasser-Emulsion) ist die notwendige Verwendung von 

20 wasserloslichen Emulgatoren. Da diese Substanzen auf 

der behandelten Oberflache verbleiben, wirken sie 
aufgrund ihrer Hydrophilie der gewunschten Impragnie- 
rung entgegen. Zudem werden ftir diese Emulsion Dik- 
kungsmittel benotigt, wenn sie eine creme- oder 

25 gelartige Konsistenz haben soli. Auch diese Dickungs- 

mittel bilden Riickstande auf der behandelten Oberfla- 
che, wodurch diese unansehnlich werden und insbeson- 
dere bei der Behandlung von Rauhleder eine Verklebung 
der Fasern eintreten kann, die zu einer zusatzlichen 

30 Verfleckung fuhrt. 

Es ist daher die Aufgabe der vorliegenden Erfindung, 
ein Impragniermittel ftir Leder, Textilien und synthe- 
tische Materialien, enthaltend mindestens einen in 
35 einem dispersen System auf genommenen Impragnierwirk- 

stoff, anzugeben, welches mechanisch aufgetragen wer- 
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den kann und dabei gleichmaftig verteilt wird, aulier 
den gewunschten Wirkstoffen keine Ruckstande auf der 
behandelten Oberflache hinterlafit und zumindest weit- 
gehend losungsmittelf rei ist. 

Diese Aufgabe wird erf indungsgemali gelost durch ein 
Impragniermittel rait den Merkmalen des Anspruchs 1 . 
Vorteilhafte Weiterbildungen des erf indungsgemSJJen 
Impragniermittels ergeben sich aus den Unteransprii- 
chen. 

Dadurch, dali mindestens ein Impragnierwirkstof f in 
dem Dispersionsmittel der Impragniermittel bildenden 

r 

einer Wasser-in-01 -Emulsion enthalten ist, d.h. daii . 
Wasser die innere Phase der Emulsion darstellt, kann 
die Viskositat der Emulsion allein durch die Grofle 
des Wasseranteils bestimmt werden; je hoher der Was- 
seranteil ist, desto dickf lussiger wird die Emulsion. 
Diese kann somit ohne Verwendung .jeglicher Dickungs- 
mittel eine creme- oder gelartige Konsistenz erhal- 
ten. Bemerkenswert ist, daft der Wasseranteil der 
Emulsion bis zu 95 Gew.% betragen kann, wahrend tibli- 
cherweise bei einer Emulsion der Anteil der aufteren 
Phase groBer als der Anteil der inneren Phase ist. 

Vorzugsweise enthalt das Impragniermittel einen 61- 
loslichen Emulgator, der selbst bereits hydrophobie- 
rende Eigenschaf ten aufweist und somit die impfagnie- 
rende Wirkung erhoht. Als besonders geeignet haben 
sich Siliconemulgatoren erwiesen, von denen insbeson- 
dere Polyether-Polydimethylsiloxan-Copolymere zu er- 
wahnen sind. 

Geeignete Impragnierwirkstof fe sind Fluorpolymere 

( Fluor carbonharze) , welche eine so hohe Oberflachen- 

spannung besitzen, daJi sie nicht hur wasser-, sondern 
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auch olabweisende Eigenschaf ten haben. Ein weiterer 
vorteilhafter Impragnierwirkstof f ist aminofunktio- 
nelles Siloxan, das ebenfalls stark wasserabweisend 
ist und zudem auf Glattleder dessen Polierbarkeit 
verbessert (hier haben sich Polydimethylsiloxane als 
besonders zweckmSBig erwiesen) . Derartige aminofunk- 
tionelle Siloxane sind reaktive Substanzen, die eine 
gesundheitsschadigende Wirkung haben konnen. Sie sind 
daher fur eine Spruhapplikation ungeeignet, konnen 
aber unbedenklich fur eine Aufbringung mit einem 
Schwamm, einem Tuch Oder einer Burste verwendet wer- 
den. 

Zusatzlich Fette und/oder Ole konnen die Geschmeidig- 
keit und Weichheit der behandelten Oberflache erhohen 
und darnit den Oberf lachengrif f verbessern. 

Eine allgemeine Rezeptur fiir ein Ausf iihrungsbeispiel 
eines Impr&gniermittels^ nach der vorliegenden Erfin- 
20 dung kann die folgende Zusammensetzung haben (Werte 

in Gew . % ) : 



Wollfett (L,anolin) 


0,01 - 5%, 


vorzugsweise 


0,1-3.% 


n-iso/cyclische 
Aliphate (Testbenzin) 


0,5.- 20%, 


vorzugsweise 


2 - 6% 


Siliconemulgator 


0,5 - 10%, 


vorzugsweise 


0,5 - 4% 


Paraf f inol 


0,1 - 10%, • 


vorzugsweise 


0,1 - 3% 


Polydimethylsiloxane 
( aminof unkt ionell ) 


0,1 - .10%, 


vorzugsweise 


0,5 - 4% 


Pflanzliche Ole 


0,1 - 5%, 


vorzugsweise 


0,1 - 2% 


Fluoralkyl-Copolymere 


0,1 ■- 10%, 


vorzugsweise 


1-5% 


Duft-, Farbstoffe 


0 - 2%, 


vorzugsweise 


0,1 - 0,5% 


Wasser 

(demineralisiert) 


30 - 95%, 


vorzugsweise 


70- - 95% 



10 



BNSDOCID: <WO 020S7535A1 J_> 



WO 02/057535 



PCT7EP02/00561 



10 



Hier sind die aminof unktionellen Polydimethylsiloxane 
und die Fluoralkyl-Copolymere primar Impragnierwirk- 
stoffe und das Wollfett, das Paraffinol sowie die 
pflanzlichen Ole dienen primar als Pf legemittel . Der 
Siliconemulgator verleiht der Emulsion die erforder- 
liche Stabilitat und hat zusatzlich die Eigenschaft 
eines Impragnierwirkstof f s . Das Testbenzin wird als 
Losungsmittel fur die olloslichen Bestandteile ver- 
wendet . 



Die Herstellung dieses Impragniermittels kann in der 
Weise erfolgeh, dafi zunachst das Wollfett bei einer 
Temperatur von etwa 50 °C im Testbenzin gelost wird. 
Anschliefiend werden die oll6slichen Bestandteile (al- 

15 le Bestandteile bis auf das Wasser) hinzugegeben und 

homogen verriihrt. SchlieBlich versetzt man die Mi- 
schung unter intensivem Ruhren langsam mit Wasser, 
wobei sich eine Wasser-in-Ol-Emulsion bildet. Die Zu- 
gabe von Wasser erfolgt solange, bis die gewunschte 

20 Viskositat erreicht ist (eine Erhohung des Wasseran- 

teils erhoht die Viskositat) . 
i " i 

Das so erhaltene Impragniermittel wird bestimmungsge- 
maB mit einem Schwamm oder Tuch auf die zu behandeln- 

25 de Oberflache aufgetragen. Nach ausreichender Trok- 

kenzeit werden Glattleder poliert, Rauhleder aufge- 
rauht und Textilien geburstet. Der Auftrag kann mehr- 
mals wiederholt werden, ohne daJi eine negative Veran- 
derung des Aussehens der Materialoberf lache eintritt. 

30 Vielmehr werden Glatt- und Rauhleder farbkraf tiger . 

Durchgef iihrte Impragniertests ergaben die folgenden 
Ergebnisse: 

35 1. Wassertropfentest (nach 3M) : Beobachtungszeit 10 

s; bewertet wurde der Tropf eneinzug ins Material 
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Materialart unbehandelt mit Impragniergel behandelt 

Glattleder (gedeckt) 10 10 

Nubukleder 1 10 

Veloursleder 1 10 

Kalbfutterleder 7..^ 10 

Textil (Baumwolle) <W 8 

2. Olabweisungstest nach AATCC 118 

Materialart unbehandelt mit Impragniergel behandelt 

Glattleder (gedeckt) 6 .8 

Nubukleder 2 4 

Veloursleder 2 3 

Kalbfutterleder 3 5 

Textil (Baumwolle) <1 4 
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Patent anspruche 

5 1. Impr&gniermittel fur Leder, Textilien und syn- 

thetische Materialien, enthaltend mindestens ei- 
nen in einem dispersen System auf genommenen Im- 
pragnierwirkstof f , 

dadurch gekennzeichnet, 
10 dafi mindestens ein Impragnierwirkstof f in dem 

Dispersionsmittel einer das Impragniermittel 
bildenden Wasser-in-5l-Emulsion enthalten ist. 

2. Impragniermittel nach Anspruch 1, dadurch ge- 
kennzeichnet, dafi es als Impragnierwirkstof fe 

15 aminofunktionelle Siloxane und/oder Fluorpolyme- 

re aufweist. 

3, Impragniermittel nach Anspruch 2, dadurch ge- 
kennzeichnet, dafi das Siloxan ein Polydimethyl- 
siloxan ist* 

20 4. Impragniermittel nach Anspruch 2, dadurch ge- 

kennzeichnet , dafi das Fluorpolymer ein Fluoral- 
kyl-Copolymer ist. 

5. -Impragniermittel nach einem der Anspruche 1-4, 
dadurch gekennzeichnet , daft es einen olloslichen 

25 Emulgator enthalt. 

6. Impragniermittel nach Anspruch 5, dadurch ge- 
kennzeichnet , dafi der Emulgator ein Silikonemul- 
gator ist. 

7. Impragniermittel nach Anspruch 6, dadurch ge- 
30 kennzeichnet, dafi der Silikonemulgator ein Po- 

lyether-Polydimethylsiloxan-Copolymer ist . 
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Impragniermittel nach einem der Anspriiche 1-7, 
dadurch gekennzeichnet, dafi es zusatzlich Pfle- 
gewirkstof f e enthalt . 

Impragniermittel nach Anspruch 8, dadurch ge- 
kennzeichnet, dafi es als Pf legewirkstof f e Woll- 
fett (Lanolin) und/oder Paraffinol und/oder 
pflanzliche Ole enthalt. 



10. Impragniermittel nach einem der Anspriiche 1 - 9, 
dadurch gekennzeichnet , dafi es ollosliche Duft- 

10 und/oder Farbstoffe enthalt. 

11. Impragniermittel nach einem der Anspriiche 1 - 

10, dadurch gekennzeichnet, dafi es n- 
iso/cyclische Aliphate (Testbenzin) als Losungs- 
mittel fur die olloslichen Bestandteile enthalt. 

15 12. Impragniermittel. nach einem der Anspriiche 1 - 

11, dadurch gekennzeichnet, dafi es deminerali- 
siertes Wasser mit einem Anteil von 30 - 95 Ge- 
wichtsprozent enthalt . 

13. Impragniermittel nach Anspruch 12, dadurch ge- 
20 kennzeichnet, dafi der Anteil des Wassers 70 - 95 

Gewichtsprozent betragt. 

14. Impragniermittel nach einem der Anspriiche 3 - 
13, dadurch gekennzeichnet, dafi es aminof unktio- 
nelle Dimethylpolysiloxane mit einem Anteil von 

25 0,1 - 10 Gewichtsprozent enthalt. 

15. • Impragniermittel nach Anspruch 14, dadurch ge- 

kennzeichnet, dafi der Anteil der Dimethylpolysi- 
loxane 0,5 - 4 Gewichtsprozent betragt. 

16. Impragniermittel nach einem der Anspriiche 4 - 

30 15, dadurch gekennzeichnet, dafi es Fluorpolymere 
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mit einem Anteil von 0,1 - 10 Gewichtsprozent 
enthalt. 

17. Impragniermittel nach Anspruch 16, dadurch ge- 
kennzeichnet , dafi der Anteil der Fluorpolymere 1 

5 - 5 Gewichtsprozent betr^gt. 

18 . Impragniermittel nach einem der Anspriiche 6 - 
17, dadurch gekennzeichnet , dafi es einen Sili- 
konemulgator mit einem Anteil von 0/5 - 10 Ge- 
wichtsprozent enthalt. 

10 19. Impragniermittel nach Anspruch 18 , dadurch ge- 

kennzeichnet , dafi der Anteil des Silikonemulga- 
tors 0,5-4 Gewichtsprozent betragt. 

20. Impragniermittel nach einem der Anspriiche 9 - 

19 , dadurch gekennzeichnet , dafi es Wollfett mit 
15 einem Anteil von 0,01-5 Gewichtsprozent ent- 
halt. 

21. Impragniermittel nach einem der Anspriiche 9 - 

20, dadurch gekennzeichnet, dafi es Paraffinol 
mit einem Anteil von 0,1 - 10 Gewichtsprozent 

20 enthalt. 

22 . Impragniermittel nach einem der Anspriiche 9 - 

21, dadurch gekennzeichnet, dafi es pflanzliche 
Ole mit einem Anteil von 0,1-5 Gewichtsprozent 
enthalt . 

25 23. Impragniermittel nach einem der Anspriiche 10 - 

22, dadurch gekennzeichnet, dafi es Duft- 
und/oder Farbstoffe mit einem Anteil von 0-2 
Gewichtsprozent enthalt. 

24. Impragniermittel nach einem der Anspriiche 11 - 
30 23, dadurch gekennzeichnet, dafi es n- 
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iso/cyclische Aliphate mit einern Anteil von 0,5 
- 20' Gewichtsprozent enthalt. 
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